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(54) PRODUCTION OF CHROMIUM CHLORDE 

(57)Abstract 

PURPOSE: To easily obtain high purity chromium chloride by bringing a soln. of crude chromium chloride contg, 
iron ions into contact with an extracting soln. contg. trialkylphosphine oxide to extract the iron ions, removing the 
extracted iron ions from the extracting soln. and circulating the extracting soln. 

CONSTITUTION: An extracting soln. contg. trialkylphosphine oxide such as trioctylphosphine oxide is prepd. A 
soln. of crude chromium chloride contg. iron ions as an impurity is brought into contact with the extracting soln. 
to extract and separate the iron ions. The extracted iron ions are then removed from the extracting soln. by back 
extraction and the extracting soln. is circulated and used. 
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